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Введение. Рассмотрена дуговая наплавка путем подачи дополнительной присадочной проволоки, подогреваемой до- 
полнительной дугой, горящей между присадочной и электродной проволокой. В условиях такой наплавки исследована 
минимизация поступления металла переплавляемой подложки в наплавляемый металл. Цели работы: изучение усло- 
вий, обеспечивающих саморегулирование данного перспективного процесса дуговой наплавки, а также оценка воз- 
можности управления мощностью теплового воздействия на металл и на поток наплавляемого металла. 

Материалы и методы. При решении широкого круга задач сварки и наплавки целесообразно использовать методы 
инженерного анализа, основанные на физико-математическом моделировании процессов и явлений. К их числу отно- 
сятся: 

— саморегулирование дугового процесса при совместном плавлении электродной и присадочной проволок; 

— оценка возможности управления мощностью теплового воздействия на металл и на поток наплавляемого металла 
при формировании наплавочной ванны. 

В работе рассмотрены особенности дуговой наплавки антикоррозионных хромоникелевых сталей на низколегирован- 
ную сталь. 

Результаты исследования. Предложены новые математические зависимости, описывающие физические явления при 
наплавке с дуговым взаимодействием между электродной и присадочной проволокой. Разработана физико- 
математическая модель совместного плавления электродной и присадочной проволок. Она позволяет определять зна- 
чения регулирующих параметров. Кроме того, можно узнать, с какой мощностью на подложку воздействует тепло от: 
— тепловыделения в основной дуге, 

— потоков капель наплавляемого электродного и присадочного металла, 

— излучения плазмы дуг. 

Обсуждение и заключения. Установлено, каким образом на ток и длины основной и дополнительной дуг воздействуют 
напряжения питания. Определена скорость подачи электродной и присадочной проволок диаметром 1,6 мм и 1,2 мм из 
сплава шсопе| 625. Показано, какое тепловое воздействие в этом случае испытывает подложка. Отмечено, что ввиду 
большего значения тока основной дуги диаметр электродной проволоки должен быть больше, чем у присадочной. Теп- 
ловой поток в подложке создается преимущественно потоком капель наплавляемого металла. 
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Введение. Наплавка материалами, характеристики которых заметно отличаются от основного металла, 
обеспечивает необходимые эксплуатационные свойства контактных поверхностей изделий. При наплавке следует 
уменьшить перемешивание материалов, поэтому нужно регулировать мощность теплового воздействия на 
поверхность основного металла и количество наплавляемого материала. В работе [1] впервые была обоснована 
возможность такого регулирования путем изменения теплового потока при дуговом взаимодействии плавящегося 
электрода с дополнительной присадочной проволокой. Первоначально данный подход использовался в основном 
при сварке [2-4], а в последние годы — и при наплавке [5]. По мнению автора работы [6], этот способ наплавки 
поможет обеспечить высокие эксплуатационные свойства уплотнительных и контактных поверхностей 
трубопроводной арматуры. Однако ряд исследователей отметили фактор, затрудняющий использование данного 
метода при сварке и наплавке. Основной проблемой они считают регулирование подачи присадочной проволоки. 
При недостаточной скорости подачи она может плавиться вне наплавочной ванны, а при высокой — не 
расплавляться. Поэтому для обеспечения требуемого потока наплавляемого материала при ограниченном тепловом 
воздействии дуги на поверхность металла необходимо точно задавать ток дополнительной дуги, горящей между 
проволоками. Условия выполнения работ, нестабильность подачи проволок, неоднородность их теплофизических 
свойств также непредсказуемо меняют условия плавления основного электрода и присадочной проволоки. Поэтому 
стабильность процесса наплавки можно обеспечить, используя эффект саморегулирования основной и 
вспомогательной дуг. Цели работы: исследование условий, обеспечивающих саморегулирование дугового процесса 
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при совместном плавлении электродной и присадочной проволок, а также оценка возможности управления 
мощностью теплового воздействия на металл и на поток наплавляемого металла. 

Материалы и методы. При решении ряда задач перспективно использование методов инженерного 
анализа, основывающихся на физико-математическом моделировании процессов сварки [7, 8]. Такие модели 
представляют собой систему дифференциальных уравнений, граничные условия которых учитывают множество 
технологических факторов. Уравнения решаются в итерационном цикле. Важное преимущество такого метода 
инженерного анализа на основе фундаментальных физических законов —Й универсальность результатов и 
возможность их использования для изучения механизмов физических взаимодействий в процессах сварки и 
наплавки [9]. К таким явлениям относятся: 

— саморегулирование дугового процесса при совместном плавлении электродной и присадочной проволок, 

— оценка возможности управления мощностью теплового воздействия на металл. 

Однако с учетом эффекта саморегулирования дуг необходимо дополнительно исследовать особенности 
совместного плавления электродной и присадочной проволок. Кроме того, нужно узнать, с какой мощностью на 
подложку воздействует тепло от: 

— тепловыделения в основной дуге, 

— потоков капель наплавляемого электродного и присадочного металла, 

— излучения плазмы дуг. 

В рамках данной работы рассматривается двухэлектродная сварка (англ. дои е-весёо4е газ те агс 
уе! Ат, РЕ-СМА\У,/) и наплавка электродами (плавящийся электрод и токоведущая присадочная проволока) в за- 
щитном газе. 

Основная часть. Для изучения механизма взаимодействия основной и дополнительной дуги между 
электродной и присадочной проволоками необходима физико-математическая модель, учитывающая: 

— особенности плавления электродной и присадочной проволок, 

— эффект саморегулирования тепловой мощности дуг при наплавке. 

Численное решение уравнений модели в итерационном цикле позволяет более глубоко изучить 
регулировочные характеристики процесса и их влияние на тепловую мощность наплавки. 

Физическая модель плавления электродной и присадочной проволок. С учетом многих значимых факторов 
при исследовании особенностей саморегулирования плавления электродной и присадочной проволок целесообразно 
использовать подходы, изложенные в[10]. Однако пространство моделирования нуждается в уточнении. 
Рассмотрим уточненное пространство моделирования условий плавления электродной и присадочной проволок под 
действием дуг. Первая из них — а (рис. 1) горит между электродной проволокой | и подложкой 3, а вторая В — 
между электродом и присадочной проволокой 2. При этом, по нашему мнению, проволоку целесообразно подавать 
со стороны передней части наплавочной ванны. Это позволит исключить приварку («замораживание») 
нерасплавившейся присадочной проволоки в застывающем металле хвостовой части сварочной ванны. 











Рис. 1. Схема процесса двухдуговой наплавки плавящимся электродом с дополнительной присадочной проволокой 
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Для формирования общего плазменного столба дуг а и Б присадочная проволока подается под углом & 
к оси плавящегося электрода х. Это позволяет осям присадочной и электродной проволок пересекаться на 
заданном расстоянии Хот их токоподводящих мундштуков и задавать расстояние х. от точки пересечения осей 
проволок до поверхности металла. В пространстве моделирования задаются также скорости подачи и диаметры 
проволок: электродной у. 4, и присадочной у; 4; Для основной дуги а задается напряжение Ц.„ а для 
дополнительной Б — Ох Эти напряжения регулируются ключом К, перераспределяющим напряжение (. 
источника питания между дугами. Непрерывность токов дуг /-, [ обеспечивается дросселями [. [у и 
замыкающими диодами Д., О; Токи /[», [, дуг самоустанавливаются эффектом саморегулирования длин [ь, /: 
соответствующих дуг. Длины вылетов электродов Хь, Х, определяются процессом плавления электродов. 
Скорости плавления определяются токами дуг /., [+ и падением напряжения в анодных областях, а также 
подогревом вылетов проходящими по ним токами дуг. К — электрическое сопротивление источника питания. 
Математическая модель саморегулирования процесса наплавки. Основное управляющее воздействие 
на процесс обеспечивает работа ключа К. Его замыкания (с периодом т и длительностью &,, 1) регулируют 
напряжение на электродах: 
= (Це — (Ве+В = Це = (Це — (В+ Ве +В), (1) 
где К, К; — электрические м. вылетов с и присадочной проволок. 
В установившемся режиме эти напряжения определяют длины дуг [11]: 
е= (И — Иа — И); == и - И — 0), (2) 
где (,, О; — падение напряжения в анодной и катодной областях дуги; Е — градиент потенциала в столбе дуги. 


Средние значения токов дуг целесообразно определять по скоростям плавления проволок, которые в 
установившемся режиме равны в их подачи: 


и = ты и (ер(Ть — Ту) +4,5),1 тв (с РСТ» — Тхе) +45), (3) 
где Т, — температура капель а металла; ср — теплоемкость металла проволок; 4/5 — теплота 
плавления; Гхе, Ту — температуры подогрева вылетов проволок токами дуг. 

Следует учитывать, что при импульсном регулировании ток будет изменяется с периодом т и 
амплитудой: 








Оет 
А/= ——. (4) 
Однако при малом периоде изменения, характерном для современных источников питания, 
периодическим изменением тока можно пренебречь. 
Ток, протекающий через катодное пятно на поверхности металла: 
Ге — 1. (5) 
Чтобы узнать распределение температуры вдоль осей х вылетов электродной Г, (х) и присадочной Т/(х) 
проволок, следует учесть зависимость удельного электрического сопротивления металла проволоки от 
температуры р. (Т) [12]. Тогда распределение температуры: 


теб = (ето) або = (#4) 





Ты пет (х)) 4х. (6) 


Температура подогрева Ти, определяется по ее значениям на конце вылета х = Хь 

Как отмечается в работах [13, 14], температура капель Т; металла, поступающего в сварочную 
(наплавочную) ванну, определяется сочетанием многих факторов. Однако она в любом случае будет в 
интервале между температурами плавления Т/ и кипения Ту металла: 


па ле) у ср ` 0 


т, (7) 
Мощность тепловыделения рассчитывается по приведенным ниже формулам. 
— Для катодного пятна дуги: 
Рк= Ик — 1) (8) 
— Переносимое электродными каплями: 
Р= И. сот _ (9) 
— От потока капель присадочной проволоки: 
па} 
РЕ = И + срТу ту. (10) 
Мощность излучения столба дуги: 
Ра = Е(1-1; +146). (11) 


На поверхность подложки попадает только часть излучения дуги. Учтем, что интенсивность излучения 
обратно пропорциональна квадрату расстояния от центра излучения. Примем, что этот центр удален от 
поверхности подложки на длину основной дуги. Тогда мощность на поверхности подложки: 
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Р 45 
В Дар, (12) 
где 5 — площадь поверхности, г — расстояние от поверхности до оси факела дуги. 
Численное решение уравнений модели сводится к итерационному подбору токов дуг, при котором 
достигается равенство во всех соотношениях (рис. 2). 





Исходные данные: марка металла и наплавляемого материала, 
размеры Л\, Х», х„, параметры режима наплавки уе, 4, ув в Ць, К, т, 1, 1. 
Определенные из баз данных свойства материалов Т,, Ть, ср, 915, Ч» ЦЧь Е, ре(Т). 





Начальное приближение 





Итерационный цикл уточнения токов /., // 











Вычисление распределения температур в вылетах: х = 0, 1(х) = То, К. = 0, А,=0 





Циклх =х + ах 








т.) =Т «60 + (#8) 2 —— 4х, Т-(х) = Т 260+ (51 ) ви) и 4х 
Электросопротивление вылетов: 
ре(Т-(х)) е (77%) 
Ве(х) = Ке(х) + да ах, В;(х) = В; (х) + 0, 








пока х < Х» илих < Х, 
Параметры вылетов Ту. = Г. (Ё.), Ти= ТАЁ», Ве = В, (Ее), Ку = В; ([) 
Уточнение токов 


1 17-1 
| =- З1+ + м ий ы(ер(ть — Ту) ча) + И кие ель — Тхе) +4. 
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пока /, с0п8 или [соп$ё 
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Определение параметров процесса: О = Ар (1.+ Г} +4; 
п42 ла? 
Р.= Ио + сот 45; В; = Оыу + срТув, ет 
Е 45 1 1 
в. =5 (+16) Пт: бб (ба ыжь 0 


Рис. 2. Алгоритм расчета параметров совместного процесса плавления электродных проволок 











Представленный на рис. 2 алгоритм расчета параметров совместного процесса плавления электродных 
проволок позволяет детально исследовать условия саморегулирования основной и дополнительной дуг в 
процессе наплавки. 

Результаты исследования 

Регулировочные характеристики процесса. Регулирующие воздействия: 

— скорость подачи электродной и присадочной проволок, 

— напряжение холостого хода источника питания, 

— относительная длительность замыканий ключа, управляющая соотношением напряжений основной 
и дополнительной дуг. 

Эти воздействия определяют токи дуг, их длины и распределение мощности процесса. 
Дополнительными параметрами, определяющими результаты регулирования, являются диаметры проволок, их 
вылеты, углы между ними. 

Диапазоны значений параметров регулирования имеют ограничения. Важнейшее из них — условие 
существования дуги между подложкой и электродом, т. е. тока /л = /. — [> 0 через катодное пятно на подложке. 

Соответственно, должно выполняться соотношение: 





2 
раде РОЛ (13) 
Оа Ок у 
Второе важное ограничение — минимальное напряжение на дугах, обеспечивающее их стабильное 
горение при отсутствии коротких замыканий: 
Ре .“/ 
>И, + ИИ. >И, р. (14) 


Дополнительно нужно обеспечить корректное расположение точки схода электродов над поверхностью 


подложки и наплавляемого слоя и отсутствие коротких замыканий каплями электродного металла, т. е. длина 
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основной дуги должна быть: 
и > хе+ ро; хе > 4е. (15) 

Для этого необходимо напряжение основной дуги не менее: 

Це" > а+ Ик Е. (16) 

Длина дополнительной дуги /, является технологическим параметром, позволяющим удалять поток 
капель присадки от основной дуги. 

Влияние регулирующих параметров на мощность процесса. Мощность тепловых потоков, 
воздействующих на подложку, складывается из тепловыделения в катодном пятне основной дуги, мощности 
излучения основной и дополнительной дуг, теплопереноса каплями электродного и присадочного металла. На 
рис. 3 показано влияние скорости подачи электродной проволоки диаметром 1,6 мм из сплава шпсопе! 625 на: 

— ток /, основной дуги, 

— мощность Р,, выделяемую в катодном пятне, 

— мощность Р, теплового потока капель электродного металла, 

— температуру Т. подогрева вылета электрода, 

— длину [, основной дуги. 
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Рис. 3. Зависимость параметров основной дуги от скорости подачи у, электрода диаметром 4, = 1,6 мм из сплава шсопе| 625 
при вылете /, = 10 мм, напряжении питания О. = 32 В, скважности #/т = 0,5 и токе дополнительной дуги //= 108 А 


С увеличением скорости у, подачи электродной проволоки при фиксированном токе /, дополнительной 
дуги ток /, протекающий по электроду, возрастает почти пропорционально скорости. Отклонение от 
пропорциональности объясняется заметным увеличением температуры Т. вылета электрода. По этой же 
причине мощность Р‚, нагревающая электрод, увеличивается быстрее, чем ток/. дуги. Мощность Рь 
выделяемая в катодном пятне на поверхности подложки, практически пропорциональна скорости подачи, но 
много меньше тепловой мощности Р, потока капель. Длина /. основной дуги линейно убывает по мере 
увеличения скорости подачи электрода. 

На рис. 4 показано влияние скорости у, подачи присадочной проволоки диаметром 1,2 мм из сплава 
псопе! 625 на: 

— ток // дополнительной дуги, 

— мощность Р,, формируемую в катодном пятне, 

— мощность Р‚теплового потока капель металла присадочной проволоки, 

— температуру Т- подогрева вылета проволоки, 


— длину дополнительной дуги. 
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Рис. 4. Зависимость параметров дополнительной дуги от скорости подачи уприсадочной проволоки диаметром 4. = 1,2 мм из 
сплава псопе! 625 при вылете /, = 10 мм, напряжении питания (/, = 32 В, скважности {,/ т= 0,5 и токе основной дуги /,=185 А 


С увеличением скорости уг подачи присадочной проволоки при фиксированном токе Ь основной дуги 
ток 1 несколько непропорционален скорости подачи из-за заметного увеличения температуры Т, вылета 
проволоки. Мощность Ро, затрачиваемая на нагревание проволоки, увеличивается быстрее тока [ 
дополнительной дуги. Мощность Рь формируемая в катодном пятне на поверхности подложки, сильно 
снижается при увеличении скорости подачи присадочной проволоки из-за перераспределения тока основной 
дуги на присадочную проволоку. Тепловая МОЩНОСТЬ Р; потока капель с присадочной проволоки меньше 
МОЩНОСТИ Р. капель с электрода. Длина / дополнительной дуги нелинейно убывает по мере увеличения 
скорости подачи. Это объясняется влиянием электрического сопротивления, которое у присадочной проволоки 
больше, чем у вылета электрода, из-за меньшего диаметра проволоки и большей температуры Та Напряжение 
дуг определяет их длину, т. е. расположение над подложкой. 

На рис. 5 показано, как от режима наплавки зависят расстояния между электродной и присадочной 
проволоками и их удаление от подложки. 
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Рис. 5. Влияние напряжения основной дуги И, при разном напряжении дополнительной дуги Она: мощность излучения дуги 
Ра › мощность излучения дуги на подложку Р„,, длину основной дуги /ь, расстояния х, от точки схода электродов до подложки 
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Минимальное напряжение дуг (12 В) определяется суммой анодного и катодного напряжений, а также 
их минимальной длиной. Между электродной и присадочной проволоками задано напряжение И.; При этом 
повышение напряжения И., между электродом и подложкой увеличивает длину /. основной дуги, что 
сопровождается повышением мощности Р„и тепловыделения в плазменном факеле дуг. Повышение 
напряжения И, между электродом и присадкой увеличивает длину /, дополнительной дуги, что также повышает 
мощность Р,‚а. Некоторая часть Р„ этой мощности Р„ излучается на поверхность подложки. Заметна 
зависимость общей мощности Р„„„ факела дуг от напряжения основной дуги Це». При этом менее значительно 
изменение мощности Р,,, нагревающей подложку. Это объясняется удалением плазмы дуги от подложки при 
увеличении длины /. основной дуги. Напряжение дополнительной дуги Це; влияет на мощность подогрева Р,„, 
излучением значительно сильнее, так как расстояние между факелом дуги и подложкой не зависит от этого 
напряжения. Напряжения О, и О ’существенно влияют на расположение х. точки схода проволок, что налагает 
ограничения по питанию дуг. 

Обсуждение и заключения. Наплавка с дуговым взаимодействием между электродной и присадочной 
проволокой позволяет регулировать мощности, расходуемые на плавление наплавляемого металла и на 
подогрев подложки. Стабильность дуговой сварки плавящимся электродом обычно обеспечивается эффектом 
саморегулирования, который выравнивает скорости плавления и подачи электродных проволок при их 
изменении в широких пределах. Физико-математическая модель совместного плавления электродной и 
присадочной проволок разработана с учетом саморегулирования, при котором управляющими воздействиями 
являются скорости подачи проволок и напряжения на сварочных горелках, а токи и длины дуг — это 
результаты саморегулирования. Модель позволяет определять значения регулирующих параметров, а также 
мощности теплового воздействия на подложку при наплавке плавящимся электродом с дополнительной 
присадочной проволокой. 

По итогам проведенных работ можно сделать следующие выводы. 

1. При дуговой наплавке плавящимся электродом с дополнительной присадочной проволокой для 
эффективного регулирования соотношения между объемами наплавляемого материала и переплавляемой 
подложки следует обеспечить саморегулирование: 

— основной дуги между электродом и подложкой, 

— дополнительной дуги между электродами. 

2. Саморегулирование дугового процесса плавления электродной и присадочной проволок описано 
системой уравнений. В ней регулирующие воздействия — это скорости подачи проволок и напряжения 
основной и дополнительной дуг, а результатом управления являются токи дуг, их длины, распределение 
мощности тепловыделения, тепловые потоки капель электродного металла и излучения дуг на поверхности 
подложки. 

3. Установлены ограничения на: 

— соотношения параметров подачи электродной и присадочной проволоки, которые обеспечивают 
наличие дуги между электродом и подложкой; 

— минимальное напряжение на дугах, поддерживающее их стабильное горение при отсутствии 
коротких замыканий. 

4. Выполнены расчеты режимов наплавки плавящимся электродом с дополнительной присадочной 
проволокой сплава Шшсопе| 625. Вычисления показали возможность регулирования процесса в широком 
диапазоне скоростей подачи проволок и напряжения на горелках. 
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